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(3) Reaktionsharzmorte! furZweikomponentensysteme 

(g) Die Erfindung betrifft einen Reaktionsharzmdrtel fur Zwei- 
komponentensysteme zum Einsatz in einer Zweikammerkar- 
tusche mit einem Statikmischar. 

Urn ein leichtes Vermischen der Komponenten im Statikmi- 
schar zu erreichen, wird ein flussiges Thixotropiermrttel zum 
Harz- und/odar HSrterkom port ante beigemischt. 
Durch dlese Zugabe wird ein System bereitgesteilt, das ein 
gutes FlieSverhaiten im Statikmischer aufweist und einen 
dauerhaften und kompakten Verbund im Bohrloch sichert. 
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Beschreibung 

Die Erfindung b trifft einen Reaktionsharzmfirtel fQr Zweikomponentensysteme zur Herstellung eines Ver- 
bundkdrpers, insbesondere far die Verankerung von Befestigungsmitteln im Befestigungsgrund. 
5 Die Qualitat der Verankerung von Befestigungsmitteln im Befestigungsgrund ist durch die Verarbeitbarkeit 
der hierbei benutzten Mortel bestimmt Die Mdrtelmassen, die mittels Kartuschen, AuspreBgerat und Statikmi- 
scher in ein Bohrloch appliziert werden, mfissen ein entsprechendes FlieBverhalten aufweisen, damit die Masse 
mit geringerem Strflmungswiderstand aus einem Statikmischer von Hand ausgeprefit und die Harz- und Harter- 
komponente gut homogenisiert werden. In diesem Fail ist ein thixotropes Verhalten der Masse von grofler 
10 Bedeutung. Die Thixotropie der Masse wird durch die Zugabe von pulverartigen Thbcotropiermitteln wie z. B. 
pyrogene Kieselsaure, Magnesiumoxid, Aluminiumoxid oder dergleichen erreicht. 

Die Praxis hat gezeigt, daB das Daruntermischen des pulverartigen Thbcotropiermittels, wie pyrogene Kiesel- 
saure, im Produktionsablauf einige Problerae bereitet 
Dadurch, daB die SchUttdichte der pyrogenen Kieselsaure klein ist, ist es notwendig, den Mischvorgang, d h. 
15 das EinfOgen der Kieselsaure, in das Harz und/oder in den Harter in einem relativ groBen Mischbehalter 
durchzuftihren. Das Thixotropiermittel muB in mehreren kleinen Portionen dosiert werden, urn die notwendige 
Menge in die Komponente darunterzumischen. Infolgedessen dauern der Mischvorgang fur die Herstellung 
einer fertigen Charge lange. Wahrend der Dosierung des pulverartigen Thbcotropiermittels entsteht am Arbeits- 
platz Kieselsaurestaub, der fur die Bedienungsperson gesundheitsschadlich sein kann. Die mit pyrogene Kiesel- 
20 saure thbcotropierten Komponenten, gefiillt in einer Zweikammerkartusche, die dann mittels eines Statikmischer 
vermischt werden, weisen keine ausreichende Homogenitat aus. Dies wirkt sich negativ auf die mechanischen 
Eigenschaften des Verbundkorpers aus. 

Die Aufgabe der Erfindung ist, einen Reaktionsharzmortel zum Einsatz in Zweikammerkartuschen mit einem 
Statikmischer bereitzustellen, der ein gutes FlieBverhalten aufweist, eine Verankerung mit hoher und dauerhaf- 
25 ter Verbundfestigkeit ermdglicht und unkompliziert hergestellt werden kann. 

ErfindungsgemaB wird diese Aufgabe durch die kennzeichnenden Merkmale des Anspruchs 1 gelost 
Durch die Zugabe von flfissigem Thbcotropiermittel zum Harz- und/oder Harterkomponente findet beim 
Mischvorgang im Statikmischer eine rapide Viskositatreduzierung statt Dadurch wird ein besseres FlieBverhal- 
ten beider Komponenten in dem Statikmischer ermdglicht und ein leichtes und gutes Homogenisieren der Masse 
30 erreicht Dies erhflht die Benetzung der Bohrlochwandung mit der Masse und sichert einen kompakten und 
dauerhaf ten Verbund im Bohrloch. 

Das flflssige Thbcotropiermittel lafit sich leicht, unkompliziert und mit groBer Genauigkeit der dosierten 
Menge in das Harz- und/oder Harterkomponente daruntermischen. Der Vorgang veriauft in einem wesentlich 
kiirzeren Zeittakt in einem herk5mmlichen Mischbehalter. 
35 ErfindungsgemaB wird als flttssiges Thbcotropiermittel ein Harnstoffurethan in Form von einer 40-60%igen 
Ldsung in N-Methylpyrrolidon verwendet 

Als radikalisch hartbares Harz kann ein aminvorbeschleunigtes, ungesattigtes Polyesterharz, Vinylesterharz, 
Vinylurethanharz, Acrylharze mit oder ohne Monomere, wobei das Monomer mindestens eine Methacrylgruppe 
und die Viskositat von 1— 2200m Pa-s bei Temp. 20°C aufweist, oder eine Mischung derselben verwendet 
40 werden. F0r die Befestigungen in Innenraumen werden Harze bevorzugt verwendet, die kein Styrol als Mono- 
mer aufweisen. Als Beschleuniger sind beispielsweise Dimethylanilin, Diethylanilin, Dimethyl-p-toluidin u. dgL 
verwendet Als Harterkomponenten werden Diacylperoxide z. B. Dibenzoylperoxid (BP) oder Bis(4-chlor-ben- 
zoyl) peroxid(CL BP) verwendet 
Die folgenden Beispiele 1 —6 und Tabelle 1 zeigen die Ausftihrung der vorliegenden Erfindung und beschrei- 
45 ben Eigenschaften des erreichten Kunstharzkdrpers. 

Harzkomponente 

Beispiel 1 

50 

— ungesattigtes Polysterharz, aminvorbeschleunigt, Viskositat 21 00 m Pa - s bei 23° C 

— Quarzsand KorngrdBe 0,08—0^ mm 

— Harnstoffurethan gel&st in N-Methylpyrrolidon (60%) 

55 

Beispiel 2 

— Vinylesterharz, aminvorbeschleunigt, Viskositat 650 m Pa • s bei 23° C 38 Gew.-% 

— Quarzsand KorngrdBe 0,1 —0,25 mm 60 Gew.-% 

— Harnstof furethanharz geldst in N-Methylpyrrolidon (60%) 2 Gew.-% 

100 Gew.-% 

65 
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1 Gew>-% 
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Beispiel 3 

• Vinylurethanharz, aminvorbeschleunigt, Viskositat 1 350 m Pa • s bei 23° C 45 Gew.-% 

• Quarzsand KorngrdBe 0,08—0,2 mm 45 Gew.-% 

• Harnstoffurethan geldst in N-Methylpyrrolidon (60%) 10Gew.-% 

100Gew.-% 

Beispiel 4 

• Acrylharz, aminvorbeschleunigt Viskositat 250 m Pa • s bei 23°C 35 Gew.-% 

■ Quarzsand KorngrdBe 0,04—0,15 mm 60 Gew.-% 

■ Harnstoffurethan gel5st in N-Methylpyrrolidon (60%) 5 Gew.-% 

100Gew.-% 

Harterkomponente 

Beispiel 5 20 

• Dibenzoylperoxid 30 Gew.-% 

• Dibutylphthalat 40 Gew.-% 
•Wasser 10Gew.-% 

• Emulgator 2 Gew.-% 25 

• Hohigiaskugeln KorngrdBe max 0,25 mm 1 3 Gew.-% 

■ Harnstoffurethan geldst in N-Methylpyrrolidon (60%) 5 Gew.-% 

100 Gew.-% 

Beispiel 6 

•Dibenzoylperoxid 15Gew.-% 

■ Calciumcarbonat 35 Gew.-% 

• Expoxidharz, Viskositat 1200 m Pa . s bei 23° C 46 Gew.-% 
. Harnstoffurethan geldst in N-Methylpyrrolidon (60%) 4 Gew.-% 

10QGew.-% 
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60 Patentansprflche 

1. Reaktionsharzmortel fur Zweikomponentensysteme insbesondere zum Einsatz in Zweikammerkartu- 
schen mit einem Statikmischer, wobei in einer ICammer eine vorbeschleunigte Harzkoraponente und in der 
anderen Kammer die Hirterkomponente enthalten ist, dadurch gekennzeichnet, daB das Harz- und/oder 

65 die Harterkomponente ein flQssiges Thixotropiermittei enth&lt 

2. Reaktionsharzmdrtel nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB als Thixotropiermittei Hamst f hi- 
re than verwendet wird. 

3. Reaktionsharzmdrtel nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daB das Harastoffurethan als 40—60% 
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Lasung in N-Methylpyrrolidon verwendet wird 

4. Reaktionsharzradrtel nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dafl das Harz und/oder Harterkompo- 
nente ein flQssiges Thixotropiermittel von 1 — 10 Gew.-% enthalt 
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